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© Copolymerisate auf Basis von tert.-Butylacrylat und/oder tert-Butylmethacrylat. 



® Copolymerisate auf der Basis von tert.-Butylacrylat und/oder tert.-Butylmethacrylat mit einem K-Wert von 10 
bis 50, erhaltlich durch radikalische Polymerisation von 

A) 20 bis 90 Gew.% tert.-Butylacrylat und/oder tert.-Butylmethacrylat, 

B) 10 bis 60 Gew.% N-Vinylpyrrolidon und 

C) 0 bis 30 Gew.% eines Ci-C 2 o-Alkylacrylats, Ci-C2o-Alkylmethacrylats, C 2 C4-Hydroxyalkylacrylats, 
C2-C4-Hydroxyalkylmethacrylats oder Vinylacetat oder Gemische dieser Monomeren. 

Die Produkte finden als Filmbildner in Haarfestigungsmitteln und Mitteln zum Oberflachenschutz von 
flachigen oder raumlichen Gebilden Verwendung. 
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Copolymerisate auf Basis von tert.-Butylacrylat und/oder tert-Butylmethacrylat 

Die vorliegende Erfindung betrifft Copolymerisate auf der Basis von tert.-Butylacrylat und/oder tert- 
Butylmethylacrylat mit einem K-Wert von 10 bis 50, erhaltlich durch radikatische Polymerisation von 

A) 20 bis 90 Gew.% tert.-Butylacrylat und/oder tert.-Butylmethacrylat, 

B) 10 bis 60 Gew.% N-Vinylpyrrolidon und 

5 C) 0 bis 30 Gew.% eines Ci-C 2 o-Alkylacrylats t Ci-C 20 -Alkylmethacrylats. C 2 -C4-Hydroxyalkylacry- 

lats, C 2 -C4-Hydroxyalkylmethacrylats oder Vinylacetat Oder Gemischen dieser Monomeren. 

Au/Jerdem betrifft die Erfindung die Verwendung dieser Copolymerisate als Filmbildner in Haarfesti- 
gungsmitteln und Mitteln zum Oberflachenschutz von flachigen oder raumlichen Gebilden. 

Fur die Haarkosmetik werden in zunehmendem Ma/te Sprayzubereitungen mit Kohlenwasserstoffen 

10 anstelle von halogenierten Kohlenwasserstoffen als Treibmittel eingesetzt. Man verwendet hierfiir als 
Filmbildner haufig Polymere mit sauren oder basischen Gruppen. So werden beispielsweise in der DE-A 36 
27 969 Copolymerisate aus N-Vinylpyrrolidon, N-Mono- oder N.N-Dialkylacrylamiden und Alkyl- oder 
Hydroxyalkylestern der Acryl- oder Methacrylsaure und/oder Acryl- oder Methacrylsaure und in der DE-A 
36 27 970 Terpolymerisate aus N-Vinylpyrrolidon, tert.-Butylacrylat oder -methacrylat und Acryl- oder 

75 Methylacrylsaure beschrieben. 

Die carboxylgruppenhaltigen Polymerisate mussen zur besseren Vertraglichkeit mit den unpolaren 
Kohlenwasserstoffen der Sprayzubereitungen, d.h. zur besseren Loslichkeit in ihnen, mit Aminen, zum 
Beispiel mit 2-Amino-2-methyipropanol, neutralisiert werden, Dies kann eventuell Geruchsprobieme bei der 
Haarbehandlung mit sich bringen. Die Kohlenwasserstoffvertraglichkeit und auch die haarfestigende Wir- 

20 kung dieser Produkte liegen zwar schon auf hohem Niveau, jedoch sind Verbesserungen dieser Eigenschaf- 
ten noch wunschenswert. 

Ahnliche Uberlegungen wie fur Haarsprayzubereitungen getten fur Sprayzubereitungen zum Oberfla- 
chenschutz von flachigen oder raumlichen Gebilden. Das Aufbringen dieser auch als Firnisse bezeichneten 
Schutzfilme erfolgt immer haufiger mit Hilfe von Sprayzubereitungen, die Kohlenwasser stoffe als Treibmit- 
25 tel enthalten. Daher bedarf es auch hier noch der Verbesserung der Kohlenwasserstoffvertraglichkeit der 
Polymerisate. 

Die BE-A 899 078 betrifft altgemein Copolymerisate aus 40 bis 90 mol% N-Vinylpyrrolidon und 10 bis 
60 mol% eines oder mehrerer C 2 -C 8 -Alkylester der Acryl- oder Methacrylsaure. In dieser Veroffentlichung 
sind jedoch nur Copolymere mit Acrylsaure- und Methacrylsaurealkylestern beschrieben, in denen der 
30 Alkylrest unverzweigt ist. Diese Copolymere dienen als Bindemittel fur medizinisches Verbandmaterial und 
ahnliche Erzeugnisse. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, einen Filmbildner fur die Haarkosmetik und den Oberfla- 
chenschutz von flachigen oder raumlichen Gebilden bereitzustetlen, der sich durch eine gute Vertraglichkeit 
mit unpolaren Treibmitteln auf der Basis von Kohlenwasserstoffen auszeichnet und eine gleichbteibend gute 
35 haarfestigende Wirkung bzw. Schutzfilmwirkung zeigt. 

Demgema/3 wurden die eingangs definierten Copolymerisate gefunden. 

Die erfindungsgema/ten Copolymerisate werden aus 20 bis 90 Gew.%, vorzugsweise 35 bis 90 Gew.% 
tert.-Butylacrylat und/oder -methacrylat als Komponente A und 10 bis 60 Gew.%, vorzugsweise 10 bis 35 
Gew.%. N-Vinylpyrroliden als Komponente B hergestetlt. Besonders gute Anwendungseigenschaften wer- 

40 den bei einer Zusammensetzung von 50 bis 90 Gew.% tert.-Butylacrylat und/oder -methacrylat und 10 bis 
30 Gew.% N-Vinylpyrrolidon erreicht. 

AuJ3erdem konnen die erfindungsgemaflen Copolymerisate bis zu 30 Gew.%, vorzugsweise bis zu 20 
Gew.%, aus einem Ci-C 20 -Alkylacrylat oder -methacrylat, beispielsweise Methyl-, Ethyl-, n-Propyl-. 
Isopropyl-, n-Butyl- ( Isobutyh sec-Butyl-, n-Pentyh n-Hexyh 2-Ethylhexyl-, n-Cctyh n-Nonyh Isononyh n- 

45 Decyh n-Dodecyh n-Tridecyh IsotridecyK Myristyh CetyK Stearyl- oder Eicosylacrylat bzw. -methacrylat, 
aus einem C 2 -C4-Hydroxyalkylacrylat oder -methacrylat, beispielsweise 2-Hydroxyethyl- ( 2-Hydrcxypropyl- t 
3-Hydroxypropyl-. 3-Hydroxybutyl- oder 4-Hydroxybutylacrylat bzw, -methacrylat, aus Vinylacetat oder aus 
Gemischen dieser Monomeren als Komponente C mitaufgebaut sein. Fur die Komponente C kommen vor 
allem Ci -C 4 - Alky lacry late oder -methacrylate, Hydroxypropylacrylate oder -methacrylate und insbesondere 

so Vinylacetat in Betracht. 

Die erfindungsgemaflen Copolymerisate werden durch radikalische Copolymerisation von tert.-Butyl- 
acrylat und/oder -methacrylat mit N-Vinylpyrrolidon und gegebenenfalls einem oder mehreren Monomeren 
C, vorzugsweise durch Losungspolymerisation in einem organischen Losungsmittel, in der Regel einem 
Alkohol, hergestellt. Man arbeitet hier ublicherweise bei Temperaturen von 60 bis 130 C, wobei die 
Umsetzung bei Normaldruck oder unter Eigendruck durchgefuhrt werden kann. 
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Als tnitiatoren fur die radikalisch ablaufende Polymerisationsreaktion konnen die ublichen Peroxo- Oder 
Azoverbindungen, beispielsweise Dibenzoylperoxid, tert-Butylperpivalat, tert-Butylper-2-ethylhexanoat, Di- 
tert.-butyiperoxid, tert.-Butylhydroperoxid, 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert.-butylperoxy)hexan oder Azo-bis-isobuty- 
ronitril, zweckmafiigerweise in Mengen von 0,1 bis 2 Gew.%, bezogen auf das Gewicht der Monomeren, 
5 eingesetzt werden. Man wahlt die Mengen an Monomeren und Losungsmittel zweckmatfigerweise so, da/3 
man 30 bis 80 gew.%ige Losungen der Copolymerisate erhalt. 

Die erfindungsgemaflen Copolymerisate weisen K-Werte von 10 bis 50, vorzugsweise 15 bis 35, auf. 
Der jeweiis gewunschte K-Wert la/it sich in an sich bekannter Wetse durch Wahl der Polymerisationsbedin- 
gungen, in erster Linie der Polymerisationsdauer und der initiatorkonzentration, einstellen. Die K-Werte 
io werden nach Fikentscher, Cellulosechemie, Bd. 13, S. 58 bis 64 (1932) bei 25* C in 1,0 gew.%iger 
ethanolischer Losung gemessen und stellen ein Ma/3 fur das Molgewicht dar. 

Die erfindungsgemaflen Copolymerisate haben ublicherweise Glasubergangs-temperaturen zwischen 50 
und 130* C, insbesondere zwischen 60 und 100° C. 

Die erfindungsgemaflen Copolymerisate finden hauptsachlich als Filmbildner in Haarfestigungsmitteln 
is Verwendung, zum Beispiel in Haargelen, Haarschaumen und vor allem als Frisurenfestiger in Haarsprays. 
Auflerdem konnen sie, vorzugsweise in Form von Sprayzubereitungen, zum Oberflachenschutz von flachi- 
gen oder raumlichen Gebilden, beispielsweise Zeichnungen, Karten, Drucken, Fotos oder Bildern, durch 
Aufbringen eines transparenten Schutzfilmes benutzt werden. 

Besonders bevorzugt werden fur diese beiden Anwendungsbereiche Sprayzubereitungen, die die 
20 folgenden Bestandteile enthalten: 

- 0,1 bis 20 Gew.%, vorzugsweise 0,5 bis 10 Gew.%, insbesondere 2 bis 5 Gew.% des erfindungsgemaflen 
Copolymerisats 

- 10 bis 95 Gew.%, vorzugsweise 20 bis 60 Gew.%, insbesondere 30 bis 50 Gew.% eines ublichen 
Losungsmittels wie vor allem Ethanol und Isopropanoi und daneben auch Aceton, n-Propanol, n-Butanol, 2- 

25 Methoxypropan-1-ol, n-Pentan, n-Hexan, Cyclohexan, n-Heptan. n-Octan oder Dichlormethan oder deren 
Gemische 

- 5 bis 90 Gew.%, vorzugsweise 30 bis 80 Gew.%, insbesondere 45 bis 70 Gew.% eines ublichen 
Treibmitteis wie Propan, n-Butan, Isobutan, 2,2-Dimethylbutan, Isopentan, Dimethylether, Fluortrichlorme- 
than, Dichiordifluormethan Oder Dichlortetrafluorethan oder deren Gemische. Als Treibmittel (Treibgas) 

30 kommen von den genannten Verbindungen vor allem die Kohlenwasserstoffe und insbesondere Propan und 
n-Butan zur Anwendung. Gegebenenfalls werden einer oder mehrere der genannten Fluorchlorkohlenwas- 
serstoffe in Treibmittelmischungen mitverwendet, jedoch nur in geringen Mengen, etwa bis zu 20 Gew.%, 
bezogen auf die Treibmittelmischung. 

Autferdem konnen diese Sprayzubereitungen noch geringe Mengen an Parfumolen, beispielsweise 0,1 
35 bis 5,0 Gew.%, enthalten. 

Eine Standard-Sprayformulierung weist beispielsweise die folgende Zusammensetzung auf: 
3 Gew.% des erfindungsgema/ten Copolymerisates 
30 Gew.% Ethanol 

67 Gew.% Propan/n-Butan im Gewichtsverhaltnis von 40:60. 
40 Ein uberwiegender Teil des Ethanols kann durch ein anderes Losungsmittel, beispielsweise einen 

Kohlenwasserstoff wie n-Pentan oder n-Hexan t ersetzt werden, ohne da/3 sich die haarfestigende Wirkung 

verschlechert. Als Treibmittel kann auch n-Butan alleine verwendet werden. 

Die erfindungsgema/3en Copolymerisate zeichnen sich durch ihre hohe Vertraglichkeit mit unpolaren 

Treibmitteln in Sprayzubereitungen, insbesondere mit Kohlenwasserstoffen wie Propan oder n-Butan oder 
45 ihren Gemischen, aus. In der Regel erreicht man mit ihnen Vertraglichkeitswerte zwischen 75 und 90 

Gew.%, wogegen die genannten Polymerisate des Standes der Technik Werte aufweisen, die in den 

meisten Fallen unter 70 Gew.% liegen. Gleichzettig zeigen die erfindungsgema/3en Copolymerisate eine 

auflergewohnlich gute haarfestigende Wirkung, ersichtlich an den hohen Werten fur die Curl-Retention, die 

im Bereich von 80 bis 95 liegen. 



50 



Beispiel 1 



55 Copolymerisat aus tert.-Butylacrylat und N-Vinylpyrrolidon 

Eine Losung von 35 g tert.-Butylacrylat, 15 g N-Vinylpyrrolidon und 0,5 g tert.-Butylperpivalat in 275 g 
Ethanol wurde auf 75* C erwarmt. Nach dem Anspringen der Polymerisation, erkennbar an einer Viskosi- 
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tatserhohung, wurden gleichzeitig eine Mischung aus 315 g tert.-Butyiacrylat, 135 g N-Vinylpyrroiidon und 
100 g Ethanol und eine Losung von 4,8 g tert-Butylperpivatat in 120 g Ethanol im Laufe von 6 Stunden 
2u g e g e ben, wobei die Temperatur bei schwachem Sieden auf 77 bis 80 8 C gehaiten wurde. Anschlietfend 
wurden 3,0 g 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert.-butylperoxy)hexan auf einmal zugegeben, wonach der Reaktionskes- 
sel druckfest verschlossen, auf 130° C aufgeheizt und 3 Stunden bei dieser Temperatur gehaiten wurde. 

Der Poiymerisatgehalt der erhaltenen Losung betrug 48,5 Gew.%. Das Copolymerisat hatte einen K- 
Wert von 19,3 (gemessen in 1,0 gew.%iger ethanolischer Losung bei 25 °C) und eine Glasubergangstem- 
peratur von 75 ° C. 

Beispiel 2 



Copolymerisat aus tert.-Butylmethacrylat und N-Vinylpyrrolidon 

Analog Beispiel 1 wurde aus tert.-Butylmethacrylat und N-Vinyipyrrolidon eine ca. 50 gew.%ige 
ethanolische Copolymerisatlosung hergestellt. Das Copolymerisat hatte einen K-Wert von 21,1 (gemessen 
in 1,0 gew.%ger ethanolischer Losung bei 25° C) und eine Glasubergangstemperatur von 87° C. 



Beispiel 3 



Copolymerisat aus tert.-Butylacrylat, N-Vinylpyrrolidon und Vinylacetat 

Eine Mischung aus 60 g tert.-Butylacrylat, 30 g N-Vinylpyrroiidon, 10 g Vinylacetat, 0,7 g tert- 
Butylperpivalat und 60 g Ethanol wurde auf 75 °C erwarmt. Nach dem Anspringen der Polymerisation, 
erkennbar an einer Viskositatserhohung, wurden gleichzeitig eine Mischung aus 540 g tert.-Butylacrylat, 270 
g N-Vinylpyrrolidon, 90 g Vinylacetat und 550 g Ethanol und eine Losung von 6,0 g tert.-Butylperpivaiat in 
90 g Ethanol im Laufe von 6 Stunden zugegeben, wobei die Temperatur bei schwachem Sieden auf 77 bis 
80 'C gehaiten wurde. Anschlietfend wurde eine Losung von 3,0 g 2 1 5-Dimethyl-2,5-di(tert.-butylperoxy)- 
hexan in 400 g Ethanol zugegeben, wonach der Reaktionskessel druckfest verschlossen, auf 130 C 
aufgeheizt und 3 Stunden bei dieser Temperatur gehaiten wurde. 

Der Poiymerisatgehalt der erhaltenen Losung betrug 47,7 Gew.%. Das Terpolymerisat hatte einen K- 
Wert von 22,9 (gemessen in 1,0 gew.%iger ethanolischer Losung bei 25 °C) und eine Glasubergangstem- 
peratur von 79° C. 

Beispiele 4 bis 12 

Die Beispiele 4 bis 12 (siehe Tabelle) betreffen Copolymerisate aus tert.-Butylacrylat und N-Vinylpyrroli- 
don Oder tert.-Butylacrylat, N-Vinylpyrrolidon und Vinylacetat jeweils unterschiedlicher Zusammensetzung. 
Die Produkte 4 bis 9 wurden analog Beispiel 1 und die Produkte 10 bis 12 analog Beispiel 3 hergestellt. 



Eigenschaften der Copolymerisate 

Die folgende Tabelle zeigt die Werte fur die Zusammensetzung, die Kohlenwasserstoffvertragiichkeit 
und die haarfestigende Wirkung der Copolymerisate aus den Beispielen 1 bis 12. Zum Vergleich sind als 
Beispiel A und B die entsprechenden Werte fur zwei Copolymere gemafl der DE-A 36 27 970 angegeben. 
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Tabelle 



Zusammensetzung, Kohlenwasserstoffvertraglichkeit unci Curl-Retention von Haarsprayformulierungen 


Beispiel 


Zusammensetzung [Gew,%] 


Kohlenwasserstoffvertraglichkeit 
mit Propan/n-Butan (40:60) 
[Qew.%] 


Curl-Retention 
[%] 




tBA 


tBMA 


VP 


VAc 


AS 






1 


70 




30 






83 


93 


2 




70 


30 






81 


89 


3 


60 




30 


10 




80 


85 


4 






fin 






76 


7Q 

/a 


0 


50 




50 






77 


93 


6 


60 




40 






81 


90 


7 


75 




25 






84 


90 


8 


85 




15 






88 


83 


9 


90 




10 






89 


89 


10 


45 




40 


15 




72 


86 


11 


70 




25 


5 




82 


86 


12 


80 




15 


5 




83 


89 


Vergleichsbeispieie:* 
















A 
B 


50 


50 


40 
40 




10 
10 


71 
64 


56 
75 


tBA: tert.-Butylacrylat, tBMA: tert-Butyimethacrylat, VP: Vinylpyrrolidon 
VAc: Vinylacetat, AS: Acrylsaure 



• gema/3 Beispiel 2 und 3 der DE-A 36 27 970 



Der Wert fur die Kohlenwasserstoffvertraglichkeit mit einer Propan/n-Butan-Mischung im Gewichtsver- 
haltnis von 40:60 gibt an. wieviel Gew.% dieses Treibgasgemisches eine Sprayzubereitung, die neben 
Ethanol als Losungsmittel 3 Gew.% des Copoiymeren aufweist maximal enthalten darf, ohne dafl bei 0 C 
eine Trubung auftritt. 

Die Curi-Retention ist ein Ma/3 fur die haarfestigende Wirkung. Sie wird im Modeliversuch an Haarlok- 
ken gemessen, die durch eine ubliche Wasserwelle an ca. 15 cm langen Haaren erzeugt und mit der 
jeweiligen Sprayzubereitung aus 10 cm Entfernung 4 sec iang bespruht worden sind. Nach einer Verweilzeit 
von 5 Stunden der aufgehangten Locken in einer Klimakammer bei 25° C und 90 % relativer Luftfeuchtig- 
keit wird die relative Verformung (Aufweitung) der Locken, bezogen auf ihre ursprungliche Form, bestimmt. 
Ein hoher Wert bedeutet eine hohe Festigungswirkung, d.h. bei 100 % ware die ursprungliche Form 
vollstandig erhalten. 

Die Curl-Retention wurde jeweils mit der folgenden Standard-Sprayformutierung bestimmt: 
3 Gew.% des erfindungsgema/3en Copolymerisats 
30 Gew.% Ethanol 
67 Gew.% Propan/n-Butan (40:60) 



Beispiel 13 

Sprayzubereitung zum Oberfiachenschutz von flachigen Gebiiden 

Mit einer Sprayformulierung aus 
3 Gew.% Copolymerisat aus Beispiel 8 (85 Gew.% tert.-Butylacrylat 15 Gew.% N-Vinylpyrrolidon) 
20 Gew.% Ethanol 
30 Gew.% n-Hexan 
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47 Gew.% n-Butan 

wurde bedrucktes Papier bespruht Man erhielt einen transparenten, bestandigen und schmutzabweisenden 
Schutzfilm. 



Anspruche 

1 . Copolymerisate auf der Basis von tert-Butyiacryiat und/oder tert.-Butylmethacrylat mit einem K-Wert 
von 10 bis 50, erhaltlich durch radikalische Polymerisation von 

io A) 20 bis 90 Gew.% tert-Butylacrylat und/oder tert.-Butylmethacrylat, 

B) 10 bis 60 Gew.% N-Vinylpyrrolidon und 

C) 0 bis 30 Gew.% eines C 1 -C 2 o-Alkylacrylats 1 Ci-C 20 -Alkylmethacrylats, C 2 -C*-Hydroxyalkylacry- 
lats, C 2 -CA-Hydroxyalkylmethacrylats Oder Vinylacetat Oder Gemischen dieser Monomeren. 

2. Copolymerisate nach Anspruch 1, erhaltlich durch radikalische Polymerisation von 
75 A) 35 bis 90 Gew.% tert-Butylacrylat und/oder tert.-Butylmethacrylat, 

B) 10 bis 35 Gew.% N-Vinylpyrrolidon und 

C) 0 bis 30 Gew.% der Komponente C. 

3. Verfahren zur Herstellung von Copolymerisaten gemafl Anspruch 1 durch radikalische Polymerisation 

von 

20 A) 20 bis 90 Gew.% tert-Butylacrylat und/oder tert.-Butylmethacrylat, 

B) 10 bis 60 Gew.% N-Vinylpyrrolidon und 

C) 0 bis 30 Gew.% der Komponente C. 

4. Verfahren zur Herstellung von Copolymerisaten gemaB Anspruch 2 durch radikalische Polymerisation 

von 

25 A) 35 bis 90 Gew.% tert-Butylacrylat und/oder tert.-Butylmethacrylat, 

B) 10 bis 35 Gew.% N-Vinylpyrrolidon und 

C) 0 bis 30 Gew.% der Komponente C. 

5. Haarfestigungsmittel, enthaltend als Filmbildner ein Copolymerisat gema/3 Anspruch 1 Oder 2. 

6. Mittel zum Oberflachenschutz von flachigen Oder raumlichen Gebilden, enthaltend als Filmbildner ein 
30 Copolymerisat gematf Anspruch 1 Oder 2. 

7. Haarsprayzubereitungen, enthaltend neben hierbei ublichen Losungsmitteln und Treibmitteln 0,1 bis 
20 Gew.% eines Copolymerisats gema/3 Anspruch 1 Oder 2. 

8. Sprayzubereitungen zum Oberflachenschutz von flachigen Oder raumlichen Gebilden, enthaltend 
neben hierbei ublichen Losungsmitteln und Treibmitteln 0,1 bis 20 Gew.% eines Copolymerisats gematf 

35 Anspruch 1 Oder 2. 

9. Verwendung der Copolymerisate gemafl Anspruch 1 oder 2 als Filmbildner in Haarfestigungsmitteln. 

10. Verwendung der Copolymerisate gema/3 Anspruch 1 oder 2 als Filmbildner in Mitteln zum 
Oberflachenschutz von flachigen oder raumlichen Gebilden. 

40 Patentanspruche fur folgenden Vertragsstaat: ES 

1. Verfahren zur Herstellung von Copolymerisaten durch radikalische Polymerisation von 

A) 20 bis 90 Gew.% tert-Butylacrylat und/oder tert.-Butylmethacrylat, 

B) 10 bis 60 Gew.% N-Vinylpyrrolidon und 

45 C) 0 bis 30 Gew.% eines C 1 -C 2 o-Alkylacrylats, Ci-C 2 o-Alkylmethacrylats, C 2 -C4-Hydroxyalkylacry- 

lats, C 2 -C4-Hydroxya(kylmethacrylats oder Vinylacetat oder Gemischen dieser Monomeren. 

2. Verfahren zur Herstellung von Copolymerisaten nach Anspruch 1 durch radikalische Polymerisation 

von 

A) 35 bis 90 Gew.% tert-Butylacrylat und/oder tert.-Butylmethacrylat, 
50 B) 10 bis 35 Gew.% N-Vinylpyrrolidon und 

C) 0 bis 30 Gew.% der Komponente C. 

3. Verfahren zur Herstellung von Haarfestigungsmitteln, dadurch gekennzeichnet, da/3 man Copolymeri- 
sate gemafl Anspruch 1 oder 2 mit den hierbei ublichen Bestandteilen mischt. 

4. Verfahren zur Herstellung von Mitteln zum Oberflachenschutz von flachigen oder raumlichen 
55 Gebilden, dadurch gekennzeichnet, dafl man Copolymerisate gemafl Anspruch 1 oder 2 mit den hierbei 

ublichen Bestandteilen mischt. 

5. Verfahren zur Herstellung von Haarsprayzubereitungen, dadurch gekennzeichnet, dafl man 0,1 bis 20 
Gew.% eines Copolymerisates gema/3 Anspruch 1 oder 2, bezogen auf die Gesamtmenge der zubereitung, 

6 
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mit den hierbei ublichen Losungsmitteln und Treibmitteln mischt. 

6. Verfahren zur Herstellung von Sprayzubereitungen zum Oberflachenschutz von fiachigen Oder 
raumlichen Gebilden, dadurch gekennzeichnet, da/J man 0,1 bis 20 Gew.% eines Copofymerisates gema/3 
Anspruch 1 Oder 2, bezogen auf die Gesamtmenge der Zubereitung, mit den hierbei ublichen Losungsmit- 
teln und Treibmitteln mischt. 
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